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@ Verfahren zur Einfarbung von Baustoffen und Asphalt 
@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einfarbung von 

Baustoffen und Asphalt durch Pigmentgranulate, wobei 

verschiedene PreB- und Aufbau granulate eingesetzt wer- 

den. 
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Beschreibung 

Die Erfindung belrifft Verfahren zur Einfarbung von Bau- 
slotfen unci Asphalt, durch Pigmentgranulate. Spezieller be- 
lrifft die Erfindung solche Verfahren zur Einfarbung von Be- 5 
ion durch Pigmenigranulaie, die anoiganische Pigmente wie 
Eisenoxidpigmente enthalten. 

Zur Einfarbung von Baustoffen wie zum Beispiel Beton 
werden gegenwartig uben\'iegend anorganische Pigmenie, 
insbesondere auf der Basis verschiedener Eisenoxide einge- 10 
selzt. Granulate haben gegeniiber Puivem und Fasten sehr 
erhebliche Vorteile, insbesondere bei der Handhabung, aber 
auch bei der Venneidung von Staub und dergleichen. 

Aus der DE-Al 29 08 202 ist es bekannt, wasserhaltige 
Kohlenstoffpraparate (init 30% bis 80% Wasser) als Perlgra- 15 
nulate zuni Farben in der ZenientindusUie einzusetzen. 
Diese Technik isi fur andere Pigmente nicht verwendbar, 
und Granulate mil solchcn Wasscrgchaltcn sind grundsatz- 
lich nachteilig. 

Aus der DE-Al 29 40 156 ist es bekannt, Pigmente zu- 20 
samnien mit Bindemitteln durch Spruhgranulation zu granu- 
lieren. Die so erzeugten Pigtnentgranulale finden Einsalz fur 
die Herstellung von Farbtinten, die Farbung von Kunststof- 
fen, Lacken und dergleichen. Ein Bezug zur Einfarbung von 
Baustoffen, Asphalt und dergleichen besteht nicht. 25 

Aus der EP-A2 0 191 278 sind Farbgranulate mit uber 
5 Gew.-% bis zu 50 Gew.-% Wasser bekannt. GemaB dieser 
technischen Lehre sind Granulate mit geringeren Wasserge- 
halten fur Baustoffe nicht brauchbar. 

In der DE-Al 36 19 363 sind zum erstenmal fiir die Far- 30 
bung von Baustoffen brauchbare Pigmentgranulate be- 
schrieben worden, die andere Pigmente als Kohlenstoff um- 
fassen konnen. Nach diesem Stzmd der Technik werden Mi- 
krogranulate aus solchen Pigmenten durch Vennischung mit 
Bindemitteln und nachfolgende Spriihtrockung erzeugt. Bei 35 
den Bindemitteln handelt es sich im wesentlichen urn orga- 
nische Bindemittel, wie zum Beispiel Ligninsulfonat. Diese 
Granulate haben kommerziellen Erfolg. 

In der DE-Al 39 18 694 sind Mikrogranulate ohne oiga- 
nische Bindemittel vorgeschlagen worden. Hier werden als 40 
Bindemittel anorganische Verbindungen, insbesondere 
Oxide und/oder Hydroxide und entsprechende Hydrate ver- 
wendet. Solche Produkte sind in der Praxis oft nicht unpro- 
blematisch und fuhren zu unvollstandiger Dispergierung 
beim Einarbeiten in Beton und deigleichen. 45 

Die EP-Al 0 567 882 beschreibt Aufbau-, Kompaktie- 
rungs- und Spriihgranulate mit Bindemitteln wie insbeson- 
dere Maschinenol, Wachs, Paraffin und dergleichen, die zum 
Farben von Asphalt dienen sollen. Zusatzlich zu den Binde- 
mitteln sollen Stoffe wie Ligninsulfonat, Melasse, Starke SO 
und dergleichen eingesetzt werden konnen. Stoffe wie Li- 
gninsulfonat lassen sich alleine, gemaB dieser Offenbaning, 
als Bindemittel nicht verwenden. 

Aus der EP-Al 0 650 939 ist es bekannt, Eisenoxidpig- 
mente mit Bindemitteln unter Vermeidung von wesenthchen 55 
PreBdrucken zu kompaktieren, wobei Linienkrafte von 15 
kN/cm nicht iiberschritten und Dichten zwischen 0,5 g/cm^ 
und 3 g/cm-* eingestellt werden sollen. Diese leicht kompak- 
tierten Pulverprodukte werden dann zu Keimen und Pulver 
geschrotet, und es schlieBt sich eine Aufbaugranulierung 60 
herkommlicher Art an. Der Kompaktierungsschritt scheint 
nach den experimentellen Angaben in dieser Veroffentli- 
Chung keinen wesentlichen EinfluB zu haben; es handelt sich 
grundsatzlich um eine herkommliche Aufbaugranulierung. 
Als Bindemittel werden anorganische odcr organischc 65 
Stoffe, hauptsachlich Ole und dergleichen eingesetzt. 

Aus der EP-Al 0 657 511 ist es bekannt, Pigmentgranu- 
late mit Laktose als Bindemittel durch Spriihtrocknung bei 
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Restfeuchten unierhalb von 2,5 Gew.-% herzustellen. 

Wegen der erheblichen Vorteile, im Vergleich mit I\il- 
vern. Fasten und dergleichen, werden Granulate seit Jahr- 
zehnten industriell in groBtem Umfang verwendet. Auch fiir 
die Verarbeitung von Pigmenten ist die Granuliening seit 
langem durchgesetzt. 

Jedoch lassen sich Erfahrungen, die mil Pigmentgranula- 
ten in anderen Gebieien gemacht werden, auf das Farben 
von Baustoffen, Asphalt und dergleichen nicht einfach iiber- 
tragen. In der Praxis erweisen sich Granulate, die theore- 
tisch fast perfekt geeignet sein sollten, oft als unzureichend, 
weil sie nicht alle erforderlichen Eigenschaften miteinander 
kombinieren. 

So wird zwar oft eine gute Festigkeit des Granulates er- 
reicht, was des sen Zers toning bei Verpackung und Transport 
entgegenwirkt und die Staubbildung zuriickhalt; dadurch 
kann aber auf der anderen Seite die Dispergierbarkeit beein- 
trachtigt werden, und cs kommt nicht zu der gcwunschtcn 
homogenen Farbung und der benotigten Farbstarkeentwick- 
lung. 

Granulate mit sehr guten Farbstarken und leichier Disper- 
gierbarkeit sind andererseits oft zu weich und zerfallen be- 
reits vor der Einarbeitung in den Baustoff bzw. Asphalt, was 
zu vermehrter Staubbildung, zu Ruckstanden in den Verpak- 
kungen, zu verringerler RieBfahigkeit und entsprechend 
haufigen Fehldosierungen fuhren kann. 

Von den grundsatzlich bekannten Verfahren, PreBgranula- 
tion einerseits und Aufbaugranulation andererseits, haben 
sich daher bisher nur Aufbaugranulate praktisch durchset- 
zen konnen. Es sind bisher keine praktisch verwendbaren 
PreBgranulate bekannt ge worden. 

Von den vielfaltigen Moglichkeiten der Aufbaugranula- 
tion hat sich in der Praxis die Spruhgranulation durchge- 
setzt, wahrend zum Beispiel die theoretisch voUig vergleich- 
bare Wirbelbettgranulation bislang keine brauchbaren Gra- 
nulate hergegeben hat. 

In jiingster Zeit sind Vorschlage bekannt geworden, auf 
Granulate ganz zu verzichten und statl dessen beschichtete 
Pulver zu verwenden. Als Beispiel sei die WO 97/20892 ge- 
nannt. Es bleibt abzuwarten, ob sich auf diese Weise breite 
TeilchengroBenverteilungen durch Verklumpungen usw. 
vermeiden lassen und ob sich solche beschichteten Pulver 
verwenden lassen, ohne die Staubprobleme zu erzeugen, 
wie sie fiir den Stand der Technik vor Einfiihrung der Pig- 
mentgranulate typisch waren. 

Es ist eine wesentliche Aufgabe der Erfindung, vor die- 
sem Hintergrund alternative Verfahren der eingangs genann- 
ten Art vorzuschlagen, die die genannten Nachteile wenig- 
stens teilweise iiberwinden. 

Zur Losung dieser Aufgabe dienen die in den unabhangi- 
gen Anspriichen definierten Merkmale. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in Unteranspruchen 
beschrieben. 

Ein erster wesentlicher Aspekt der Erfindung beschaftigt 
sich mit der Herstellung von PreBgranulaten, die sich fur die 
erfindungsgemaBen Verfahren eignen. 

GemaB der schon genannten EP 0 650 939 wird das Ge- 
misch aus Pigment und Bindemittel leicht kompaktiert, 
dann aber sofort wieder pulverisiert, worauf sich eine be- 
kannte Aufbaugranulierung mit einem herkommlichen Tel- 
lergranulator anschlieBt. In dieser Vorveroffentlichung wird 
hervorgehoben, daB es entscheidend ist, die Kompaktierung 
bei geringstmoglichen Drucken durch zu fuhren, weil sonst 
zu sehr verfestigte, nicht mehr ausreichend auflosbare Gra- 
nulate cntstchcn. Dies ist auch tatsachlich der Fall, wcnn 
man gemaB der Lehre der EP 0 650 939 Ole, Wachse und 
dergleichen als Bindemittel verwendet. Dies fuhrt tatsach- 
lich schon bei geringen Kompaktionsdrucken zu sehr harten 
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Granulaien mil unzureichender Dispergierung im Bausioff. 

GemaC einem wesentlichen Aspekt der Erfindung wird 
zur Einfarbung von Baustoffen und Asphalt ein Pigmentgra- 
nulat verwendeU das faLsachlich ein PreBgranulat. ist. Dieses 
Granulal umfaBt wenigstens ein pulvriges Pigment, insbe- 
sondere ein Eisenoxidpigment, sowie wenigstens ein Netz- 
mittel, Bindemittel und/oder Sprengmittel, mitdem das Pig- 
mentpulver vermischt wird. Die Mischung wird dann einem 
Kompakrierschriti bei Linienkraften (wie in EP 0 650 939 
definiert und beschrieben) von mehr als 15 kN/cm unterwor- 
fen, vorzugsweise durch die Anwendung eines konventio- 
nellen Pre6granulier\'erfahrens. 

Entsprechende Verfahren sind im Stand der Technik be- 
schrieben, und geeignete Einrichtungen sind im Handel er- 
haltlich. Der Kompakiierschritt bzw. PreBschritt laBt sich 
auch mil dem in der EP 0 650 939 genannten Gerat durch- 
fiihren, sofem der PreBdruck entsprechend hoch eingestellt 
wird. 

Die entslehenden Schiilpen werden zerkleinert, vorzugs- 
weise durch Schroten auf einem Siebgranulator. Ahnlich 
wie im genannten Stand der Technik wird diese Schrotung 
so durchgreifend durchgefuhrt, daB die Schiilpen in kleine 
Granulatkeime bzw. Pulver zerlegt werden. Das 2ferkleine- 
rungsprodukt kann dann aufgranuliert werden, insbesondere 
durch Nachrollen auf einem Drehteller, anderenfalls auch in 
einer Drehtrommel, wie im Stand der Technik bekannt. So 
entsteht ein Aufbaugranulat, das dann zum Einfarben des 
Baustoffes bzw. Asphalts mit diesem vermischt wird. 

Das Netzmittel bzw. Bindemittel bzw. Sprengmittel fur 
dieses Granulat wird so gewahlt, daB das Aufbaugranulat 
mit der gewunschten Dispergierwirkung zerfallt. Insbeson- 
dere eignen sich wasserlosliche Netz- und Bindemittel, wie 
insbesondere Ligninsulfonat und dergleichen; es eignen sich 
weiterhin Bindemittel mit Sprengwirkung bzw. echte 
Sprengmittel. Hierbei handelt es sich meist um stark hydro- 
phile Polymere mit einem entsprechend groBen Absorpti- 
onsvermogen fiir Wasser, beispielsweise bestimmte Zellulo- 
sederivate, Dextrane, quervernetztes Polyvinylpyrrolidon 
und dergleichen. Statt dessen oder zusatzlich konnen Hydro- 
philierungsmittel eingesetzt werden, wie beispielsweise 
PEG-Fettsaurecster und dergleichen. Auch bestimmte anor- 
ganische Bestandteile wie unter der Einwirkung von Wasser 
gasbildend reaktive Systeme konnen verwendet werden. 

Hingegen wird man Trockenbindemittel wie Laktose, 
Zucker und dergleichen weniger bevorzugt verwenden. 

Die Wahl des Netzmittels, Bindemittels und/oder Spreng- 
mittels erfolgt so, daB das PreBgranulat ausreichend schnell 
und ausreichend vollstandig aufgelost wird. Hier spielen 
auch die Art des Pig mentpul vers, der PreBdruck und die 
Nachbehandlung eine Rolle, so daB man das jeweils geeig- 
nete Gemisch durch entsprechende einfache Versuche fest- 
legen wird. 

In einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsfonn der Erfin- 
dung wird flir das Einfarben von Baustoffen und Asphalt ein 
Pigraentgranulat verwendet, das neben wenigstens einem 
pulverfOrmigen Pigment wiederum wenigstens ein Netzmit- 
tel, Bindemittel und/oder Sprengmittel enthalt, wobei auch 
diese wie vorstehend schon definiert gewahlt werden. Pig- 
mentpulver und Netz-, Binde- bzw. Sprengmittel werden 
grundlich vermischt, und die Mischung wird dann einem 
Kompaktier- oder PreBschritt unterworfen. In dieser Alter- 
nadve der Erfindung kann dieser Verfahrensschritt von einer 
leichlen Kompaktierung, mit geringfugigsten Linienkraften, 
bis zu einer echten Verpressung bei Linienkraften deutlich 
obcrhalb von 15 kN/cm crfolgcn. Die so crhaltcncn Schiil- 
pen werden unter teilweiser Zerkleinerung granuliert, insbe- 
sondere durch Schroten auf einem Siebgranulator unter Auf- 
bau eines Granulates. Die verbleibenden Feinanteile werden 



abgeirenni; das so erhallene Granulal kann unmitielbar mit 
den Baustoffen vennischt werden. 

In einer anderen Ausfuhrungsfonn dieses Asf>ektes der 
Erfindung wird zur Einfarbung von Baustoffen und Asphalt 

5 ein Pigmentgranulat verwendet, das aus einem Pigmentpul- 
ver und wenigstens einem Netzmittel, Bindemittel und/oder 
Sprengmittel dadurch erhalten wird, daB die entsprechende 
Pulvermischung durch Strangpressen und nachfolgendes 
Zeneilcn pelletisiert wird. Die Pellets werden dann als ferti- 

10 ges Pigmentgranulat mit den Baustolfen vermischt. 

Vorzugsweise wird fur das Strangpressen ein Mehrstoff- 
extruder verwendet, und um Abrieb beim Abfullen, Trans- 
port und dergleichen zu vermeiden, werden die so erhalte- 
nen Pellets vorzugsweise mittels eines Rundungsaggregates 

15 abgerundet. 

Besonders eignet sich fiir die Herstellung solcher Strang- 
Granulate die Verarbeitung in einer Ringmatritzenpresse, 
die cincn variablcn Schlupf zwischcn Ringmalritzc und Rif- 
felscheibe aufweist. So konnen zylinderformige Strange ge- 

20 preBt werden, die dann in der iiblichen Weise zerkleinert und 
anschlieBend im Rundungsaggregat zu kugelformigen Gra- 
nulaten gerundet werden konnen. 

Stall ebener Matrilzen laBt sich beim Strangpressen auch 
eine Lochwalzeneinrichtung einselzen, wobei die PreB-Pel- 

25 lets durch Abslreifung an der Innenseite der Walze anfallen. 
Auch bei solchen, zunachst langlichen Pellets laBl sich 
durch Nachbearbeitung im Rundungsaggregat ein kugelfor- 
miges Granulat erzeugen, das praktisch abriebfrei weiterbe- 
handelt werden kann. 

30 GemaB einem anderen Aspekt der Erfindung werden Bau- 
stoffe und Asphalt mit Pigmentgranulat eingefarbt, die aus 
geeigneten pulvrigen Pigmenten, wiederum insbesondere 
Eisenoxidpigmenten, und wenigstens einem Trennmittel er- 
halten werden. Das Trennmittel kann anorganisch oder orga- 

35 nisch sein; es kann sich beispielsweise um feinstverteiltes 
Siliciumdioxid ("Aerosil"), oder auch um ein organisches 
Trennmittel wie beispielsweise Talkum handeln. Vorzugs- 
weise wird man keine hydrophoben Trennmittel verwenden. 
Pigmentpulver und Trennmittel werden gemaB diesem 

40 Aspekt der Erfindung vermischt und brikettien. Die so er- 
haltenen Pigmentbriketls konnen unmitielbar mit den Bau- 
stoffen vermischt werden. 

Altemativ kann zum Einfarben ein Produkt verwendet 
werden, das aus pulverigem Pigment und einem Netzmittel, 

45 Bindemittel und/oder Sprengmittel der vorstehend schon ge- 
nannten Art durch Vermischen und Brikettieren erhalten 
wird. 

Bei beiden vorstehenden Ausfuhrungsformen wird man 
die GroBe der Briketts so bemessen, daB Zerfallzeiten und 

50 Dispersion zum Anwendungszweck passend eingestellt 
sind. Man wird also insbesondere kleine und nicht zu kom- 
pakle Briketts verwenden, also beim Brikelderschritt den 
Druck moglichst klein halten. 
Ahnlich den hier genannten Brikettierverfahren lassen 

55 sich geeignete gepreBle Produkle durch Tabieltieren herstel- 
len, wobei entsprechende Trenn-, Netz-, Binde- und/oder 
Sprengmittel eingesetzt werden. 

Geht man grundsatzlich von der PreBgranulation zur Auf- 
baugranulation iiber, gelangt man zu einem anderen Aspekt 

60 der Erfindung. Diesem zufolge werden Baustofte und 
Asphalt mit Pigmentgranulaten eingefarbt, die wiederum 
aus einem Pigmentpulver, insbesondere einem anorgani- 
schen Pigment wie etwa einem Eisenoxidpigment, und ei- 
nem Netzmittel, Bindemittel, Sprengmittel und/oder Ti-enn- 

65 mittcl erhalten werden, Dicsc werden gemaB diesem Aspekt 
der Erfindung jedoch mit einer Fliissigkeit zu einem flieBfa- 
higen Zwischenprodukt verarbeitet. Bei der Riissigkeit 
kann es sich um Wasser oder ein organisches Losungsmiltel 
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handeln. Die Konsisienz des flieBfahigen Zwischenproduk- 
tes wird vorzugsweise paslos eingestelll. 

Das Zwischenprodukl wird dann verkleineri und in Form 
feiner Tropfchen getrockner, beispielsweise durch KonLakt- 
heizung. Die so erhalienen Pariikel konnen unmitlelbar zum 5 
Vermischen mil den Baustoffen eingesetzt werden. 

Bei alien vorgenannlen Ausfiihrungsfomien der Erfin- 
dung konnen, erfindungsgemaB, die Handhabung, die Einar- 
beiiung in den BausiofT bzw. Asphalt, die Dispergiereigen- 
schafien, die Farbdichte und dergleichen vorteilhafi weiler 10 
dadurch beeinfluBt werden, daB das Granulat, vor der Ver- 
mischung mil den Baustoffen, oberflachig behandell wird. 
Insbesondere kann das Granulat mil einem Trennmiuel und/ 
Oder eineni Netzmitlel beschichtet werden. Man wird diese 
Mitiel so wahlen, daB sie nichl zu Verkiumpungen und Ver- 15 
backungen des Granulats in der Verpackung fuhren, also 
nichl eiwa allzu sehr hygroskopisch sind. Andererseits isi 
cine bcnctzungsfbrdcmdc Wirkung crwiinscht. 

Die erfindungsgemaBen Granulate konnen, soweiles sich 
nicht um Briketts, Tabletlen oder ahnliche Sonderformen 20 
handell, hinsichtlich der Granulen-GroBe den bekannien 
Produkten enlsprechen. Der Wassergehalt der Granulate 
wird vorzugsweise unler 5 Gew.-%, insbesondere unter 
3 Gew.-% liegen. Solche Wassergehalle lassen sich produk- 
tionsseilig ohne weileres einslellen. 25 

Die Verwendung der Granulate, beim Vermischen mit den 
Baustoffen bzw. dem Asphalt, entspricht den bekannten und 
ublichen Vorgehensweisen. 

Patentanspriiche 30 

1. Verfahren zur Einfarbung von Baustoffen und 
Asphalt durch Pigmentgranulate, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Pigmentpulver mit wenigslens einem 
Netzmitlel, Bindemittel und/oder Sprengmittel ver- 35 
mischl wird, diese Mischung einem Kompaklierschritt 
bei Linienkraften von mehr als 15 kN/cm unterworfen 
wird, die dabei entstehenden Schiilpen zerkleinert wer- 
den und das Zerkleinerungsprodukt durch Aufbaugra- 
nulierung vollstandig aufgranuliert und mit den Bau- 40 
stoflfen vermischt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Zerkleinenmg durch Schroten der Schiil- 
pen auf einem Siebgranulator erfolgt, wobei die Schiil- 
pen in Keime und I\ilver zerlegt werden, 45 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Aufbaugranulierung durch Nachrol- 
len auf einem Drehieller oder in einer Dreh trommel er- 
folgt. 

4. Verfahren zur Einfarbung von Baustoffen und 50 
Asphalt durch Pigmenlgranulate, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Pigmentpulver mit wenigslens einem 
Netzmitlel, Bindemittel und/oder Sprengmittel ver- 
mischl wird, diese Mischung einem Kompaklierschritt 
unterworfen wird, die dabei entstehenden Schiilpen 55 
granuliert und nach Abtrennung der Feinanteile mit 
den Baustoffen vermischt werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die (iranuherung durch Schroten der Schiilpen 
auf einem Siebgranulator erfolgt. 60 

6. Verfahren zur Einfarbung von Baustoffen oder 
Asphalt durch Pigmentgranulate, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Pigmentpulver mit wenigslens einem 
Netzmittel, Bindemittel und/oder Sprengmittel ver- 
mischt wird, die N^schung durch Strangprcsscn und 65 
Teilen pelletisiert wird und die Pellets mit den Baustof- 
fen vermischt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
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net, daB die Mischung in einem MehrsiofTexiruder ver- 
arbeilet wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Pelieis auf einem Rundung.saggregat 
gerundei werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB Pigmentpulver mil wenigslens einem Netzmit- 
tel, Bindemittel und/oder Sprengmittel vermischt wird, 
diese Mischung in einer Ringmatritzenpresse, die einen 
variablen Schlupf zwischen Ringmatritze und Rififel- 
scheibe aufweisi, zu zylinderformigen Strangen ver- 
preBl wird, wobei die Strange nachfolgend zerkleinert 
und das Zerkleinerungsprodukt in einem Rundungsag- 
gregat zu kugelformigen Granulaten gerundet und mit 
den Baustoffen vermischt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Strangformung eine ebene Matritze oder 
cine Lochwalzc vcrwcndct wird, wobei die durch die 
Walzenlocher gefonnten Pellets im Walzeninneren ab- 
gestreift werden. 

11. Verfahren zur Einfarbung von Baustoffen und 
Asphalt durch Pigmentgranulate, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Pigmentpulver mit wenigslens einem 
Trennmittel vermischt und brikettiert, und die Briketts 
init den Baustoffen vermischt werden. 

12. Verfahren zur Ein&bung von Baustoffen und 
Asphalt durch Pigmentgranulate, dadurch gekenn- 
zeichneu daB Pigmentpulver mit wenigslens einem 
Netzmittel, Bindemittel und/oder Sprengmittel ver- 
mischt und brikettiert, und die Briketts mit den Bau- 
stoffen vermischt werden. 

13. Verfahren zur Einfarbung von Baustoffen und 
Asphalt durch Pigmentgranulate, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Pigmentpulver mit wenigslens einem 
Netzmittel, Bindemittel, Sprengmittel und/oder Trenn- 
mittel und einer Flussigkeit zu einer flieBfahigen Masse 
verarbeilet werden, wobei insbesondere eine pastose 
Konsistenz eingestellt wird, und die Masse anschlie- 
Bend in Form feiner Tropfchen, insbesondere durch 
Kontaktheizung, getrocknet und mit den Baustoffen 
vermischt wird. 

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnel, daB das Granulat vor der 
Vermischung mit den Baustoffen mit einem Trennmit- 
tel und/oder einem Netzmittel beschichtet wird, 

15. Pigmentgranulat, -brikett oder -tablette, erzeugbar 
nach einem der Anspruche 1 bis 14. 

16. Pigmenierzeugnis nach Anspruch 15, mit einem 
Wassergehalt von weniger als 5 Gew.-%, vorzugsweise 
weniger als 3 Gew.-%. 
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